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"Puiäumääreja" (makroskoopiliste tunnuste järgi) koostamisel on 
arvestatud metsatehnikumi õppeprogrammi, mis nõuab varem ilmunud õppe- 
materjaliga võrreldes probleemi lihtsamat käsitlust. Eeltoodut arves- 
tades on määrajasse võetud puuliike tunduvalt vähem ja ooskätt need” 
mis on vajalikud metsnilu igapäevases töös, ning need, mis aitavad | 
õppetöös puidu makroskoopilise ehituse põhitunnuste paremat omanda- 
mist, 

"Puidumääraja" koosneb 5 tabelist. Selline jaotus võimaldab 
puiduliikide koondtunnuste alusel (okaspuud, rõngassoonelised Leht 
puud jae.) eraldada väiksema arvu liike ühte rühma, Loodetavasti on 
selliselt üldisemate ja konkreetsemate makroskoopilise ehituse põhi- 
tunnuste järgi kergem määrata puiduliike. 

Määratud liigi“kindlakstegemiseks on võimalik kontrollida kõiki 
liigile omaseid makroskoopilise ehituse põhitunnuseid ja ka abitunnu- 
seid, mis on lõpuks antud koondina vastava liigi kohta. 

Määraja koostamisel puuliikide makroskoopiliste ehituse põhitun- 
nuste kirjeldus on võetud K, Veermetsa (1962) "Puidu määrajast", 


1. FUIDU MAKROSKOOPILISE EHITUSE TUNNU SED 


'tunnu õimalda- 
Iga puuliid4, puitu iseloomustavad teatud aed, id võimal. 
vad puuliikide eristamist ka puidu väliste tunnuste krvall 
Puidu ehituse tunnused jagatakse põhi- ja abitunnu el 2 24 
Põhitunnuste hulka kuuluvad: malts- ja lil: ER 
sinemine, aastarõngaste nähtavuse aste ja piirjoonte ilme, aa! 
e ', 


sü 8, säsikiired, okaspuudel vaigu- 
rõnga kevad- ja sügisosa eristatavus, H j 


käigud, lehtpuudel sooned, säsi ja väärsäsid (joon. 1). 
7) 
n 


f PUIT 


Sooned ehk trahheed Mähk ehk kambium 


Joon, 1. Puidu ehituse põhitunnused, 
Abitunnused näitavad peamiselt mõningaid je 
kalisi omadusi, mida saab määrata eriaparaate jae RTE 
üü d omadused: puidu värvus, y 
ka kuuluvad välised füüsikalise) t ' 
A e, lõhn; peale nende veel tihedus (orienteeriva hinnangu alusel) 
kaela on ka veel puidu kõvadus ja lõhestatavus (orienteeriva 
alusel),' 4 
To karusid vaadeldakse puidu makroskoopilise ehituse põhi. 
tunnuseid kolmel lõikel: rist-, radiaal- ja tangentsiaallõikel. 8 
Ristlöikeks nimetatakse lõiget, mis on tehtud risti tüve piki- 


teljega (joon. 2,4). d 


Radiaallõige 


e läbib säsi (joon. 2, B). 9 M 
i Pangentsiaallõige on samuti lõige piki puiduktu- 


jäsi 6). 
de, kuid lõiketasapind asetseb mõningal kaugusel säsist (joon. 2, C) 
” 


on lõige piki puidukiude, kusjuures lõi: 
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Igal lõikel on nähtavad erinevas ulatuses puidu põhi- ja ka abi- 
tunnused, 


1.1, Malts- ja lülipuit 


Lüliga liikideks on mänd, lehis, jugapuu, kadakas, tanm, saar, 
künnapuu , jalakas, kreeka pähklipuu, paju, Päppel, pihlakas jt, 

Mõnedel puuliikidel erineb keskosa (s1sepuit) välisosast (välis. 
puidust) väiksema niiskuse poolest, värvus aga on kogu ristlõikes 
ühesugune, Sel juhul keskmist kuivemat osa nimetatakse küpspu i- 
du ks ja vastavaid puuliike küpspuiduli steks (kuusk, pöök, pärn 
õ6e). 

Tunliike,;mi11el ei ole mingit vahet sise— ja välisosa värvuses 
ega niiskusesisalduses, nimetatakse maltspuiduliste ks 
(kask, haab), 

Maltspuidu laius puuliikidel on erinev: äugapuul, lehisel, kada- 
kal, temne1, jalakal on see kitsas (harilikult alla 20 aastarõnga); 
lai (harilikult üle 20 aastavõnga) ' saarel, kreeka pähklipuul ja män- 
nil, Maltspuidu laius võib muutuda ka sema liigi osas olenevalt puu 
vanusest, kliimatingimustest jt, teguritest, 
lüliga liikidel on tüükaoses, 

Maltsaosas aastarõngaste arv kõigub puuliikide järgi väga ulatus 
likult: 2,,.3 aastarõngast (näit. harilikul robiinial) kuni üle mitme 
kümne aastarõnga (näit, harilikul männil). Vastavalt sellele tekib ka 
lülipuit kas juba puu 3, eluaastal, männil ja lehisel 10. ...12.a, 
või veelgi hiljem. 

Malts- ja lülipuidu piirjoon mõningatel lüliga liikidel (lehis, 
tanm) on vahel väga selge, teistel (pähklipuu, õunapuu) ei ole $el- 
sesti eristatav, Malts- ja lülipuidu piirjoon ei kulge alati üht ja 
Sama aastarõngast mööda, seepärast on aastarõngaste arv maltspuidu 
eri suundades sageli erinev, 

Tüliga liikidel, eriti tannel, võib esineda lülipuidus mõne aas- 
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tarõnga laiuselt puitu, mis on värvuselt ja omadustelt sarnane malts- 
puiduga. Sisemine maltspuit 0õoon mädanemise 
algaste ja seda põhjustavad mitmesugused seened (vt, puidurikked), 
Malts- ja lipspuiäulistel lehtpuudel (haab, vaher, kask jt.) 
esineb üsna sageli tüve keskosa ebanormaalset tumedat (pruun, halli- 
kas, punane) värvust. Seda moodustist nimetatakse väärlüli- 
puiduks (vt. puidurikked), Viimene on põhjustatud kas seente 
tegevusest või füüsikalistest teguritest, Väärlülipuidu piirjooned 
on ebakorrapärased: tähtja või sagarikulise kujuga, mõnikord ka eks: 
bsontmilisedi " 


1.2, Aastarõngad 

Puidu makroskoopilisel määremisel on oluline aastarõngaste eris- 
tatavus ja kuju, Püve ristlõikes näeme neid kontsentriliste ringidena 
(joon. 2, A), kuid mõnedel liikidel (valgepöök, kadakas, jugapuu) on 
nad lainjad, Radiaallõikel on aastarõngad nähtavad säsiga paralleel- 
sete pikijoontena (joon. 2,B), tangentsiaallõikel kaarjate kõverate 
või laineliste joontena (joon. 2,0). 

Aastarõngas koosneb kahest osast: heleäamast säsipoolaest ja vä- 
iisest tumedamast koorepoolsest. Seesmine osa moodustub kambiumi tege- 
vuse algul (kevadel või suve algul) ja nimetatakse seetõttu k ev ad- 
osaks (kevadpuit) (joon, 1). Väline osa moodustub suve 
teisel poolel (juulis, augustis) ja nimetatakse seetõttu sügis 
osaks (sügispuit) (joon. 1). Kevaäpuit koosneb õhukese-, 
seinalistest ja suuremõõtmelistest rakkudest, sügispuit aga paksusei- 
nalistest ja väikesemõõtmelistest rakkudest, 

Aastarõngaste väljendusilme sõltub kevad- ja sügispuidu erine- 
vustest, Kõige selgepiirilisemalt on aastarõngad eristatavad okäs- 
puudel kevad. ja sügispuidu värvuste erinevuse tõttu. Mõnel okäspuu-. 
Ziigil (nulg, kuusk) on kevaäpuidu üleminek sügisosaks pikaldane, 
teistel (lehis, mänd) aga järsk, 

Lehtpuudest on aastarõngad kõige paremini eristatavad r õngas “ B 
soomeliästel puudel, sest neil erinevad aastarõngaste kevad 
da sügispuit enam tiheduse kui värvuse poolest. Kevadpuiäus esinevad 
neil puuliikidel (tamm, saar,ejalakalised) peamiselt suured sooned 
(augukeste riba), kuna tihedamas sügispuidus esinevad väikesed sooned 
ja paksuseinalised tugirakud. Kevadpuidu' üleminek sügispuiduks on 
järsk. 3 

Varjatud rõngassooneliste“l lehtpuudel on aasta- 
sõngaste eristatavus üsna selge: kevadpuidus asuvad*rohkearvulised ja 
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Joon." 2. Puidulõiked; 
A ristlõige; 


- radiaallõige; 

- tangentsiaallõige; 
= aastarõngad; 

= säsikiired. 


yoidi suuremad sooned ning vähe tugirakke, mistõttu kevadosa on hele- 
den, sigisosa aga sumedem, sest seal on sooni vähem, need on väikese- 
mõödulised ning arvikalt esineb tugirakke. 

Hajulissoonelistel 0lehtpuuliikiäel on aasta- 
rõngaste eristatavus kõige halvem, 2ee sõltub soonte või tugirakkude 
koondumisest aastärõnga piirjoonele, mistõttu paljudel puuliikidel 
ei esine vahet kevad- ja sügispuläu vahel ning nende aastarõngad on 
võrdlemisi ebaselged, 

Aagtarõnga laius oleneb puuliigist, selle vanusest, puistu 188 
tusest,” kliimast, geograafilisest laiusest, kasvukohatingimustesk, 
mllastikust jne, Harilik robiinia ja pappel moodustavad laiu, juga- 
puu ja pukspuu kitsaid aastarõngaid, Noortel puudel aastarõnga laius 
suureneb iga aastaga, Saavutanud maksimumi, jääb püsima enam-vähem 
ühtlse Laitse juures, kuid seejärel mutub kitsamaks puu vananedes, 
Põud, külm suvi ja liigniiskus põhjustavad aasterõngaste laiuse vähe- 
nemist. Ohekülgeelt arenenud võra ja valitsevate tuulte mõjul tekib 
tüvede ekstsentriline jäneduskasv, millest tingituna aastarõngaste 
latus tüve vastaspooltel on erinev. 


1.3. Säsikiired 

Säsiklired on puidu makroskoopilisel määremisel üks olulisemaid 
tunnuseid, Süsikkired esinevad nii leht- kui ka okaspuuliikide puidus. 

Raatlõikel on säsikiired nähtavad pikemate või lühemate joonte 
või ribadena (joon. 2, A), mis suunduvad enem-Vähem risti aastarõngas- 
+e piirjoontele. 

Redtaal18ikel moodustavad säsipifred mitmesuguse, kõrgusega läiki- 
vaid ribasid, jooni või täppe, mille suund on risti puidu kiude (joon. 
2,8); erinevad muust puidust oma värvuse poolest, olles tumedamad või 
heledepad, (või on puiduga ühte värvi). $ 

Tangentsiaallõikel on säsikiired nähtavad tumedate teritunud 
otstega joonte või 1äätsekujuliste ribakestena, paiknedes pikiklude 
(Joon. 2,0) ja eraldudes puidust värvuse või läike poolest, + 

Puuliikide määremisel on oluline, säsikiirte nähtavus erinevatel 
puidulõigetel, mille alusel säsilliri jagatakse: 

e) laiaädsägikiired,hästi nähtavad kõikidel lõigetell 


(bemm, pöök); 
b) kitsad säsiklired, nähtavad rist- ja radiaal- 


lõike] (vaher, jalakalised, pärn); 


o)väga kitsad, nähti ainu! 
ä avad 16 rediaal18: 
al kask, pirn, pappel, paju j+.). KORTAA 
itmest üsna ligistikku asuvast kitsi jäi 
jast säsikiirest või Säsi 
Stoja kimbust koosnevad on 14i%tsÜsikiired, Liitsäsikid» 
on ristlõikes tuhmid, läiketa ja ebsihtlase laiusega, muutuvad 


koorepoole kitsamaks, Silm 
E A jaga või luubiga vi 
ühe laia ribana (lepp, sarapuu). Aadi osi gel põkatatd ad 


1.4. Booned 
Lehtpuude puidu iseloomulikuks eh: 
ituse tunnuseks on 
ruse ad sooned jagatakse suurteks ja väikesteks. TA ALA 
uured sooned on ristlõike: k ni 
1 nähtavad luubita 
aa urg või kp täppidena, radiaal- ja tangentsiaaliõikel 
ste peente vaokestena, Suured sooned 
AR le asuvad enamasti ko 
Ja ad moodustades seal kitsama või laiema hästi eristatava h610+ 
a Si i Belliseid puuliike (temm, saar, jaiakalised dt.) nimetataks 
e Bgagsoonelistek s. Mõnede. ä 
N L puuliikide] pailmevi 
kii ed sooned kogu aastarõnga ulatuses (pähklipuu). PE ht 
1 sooned vaatamata nende suurusele on enam-vähem ühtlaselt hajutati 
kapi 7 ninetatakse hajulisoonoelisteks 
mwliike, millel kevadosas on väikesi f ' 
sooni rohkem kui sii 
a AKA ES 
esed sooned ei ole üksikult nt a 
J 2t nähtavad, tihedalt 
koondununa moodustavad nad sügispuidus mitmesuguseid vida R 
a) heledaid radiaalseid säsiklirte suunas kulgevaid kolmnuri 
või leegikujulisi ribasid (temm); - A 
b) lainjaid, aastarõn, 
ga ja piirjoontega enem-väh. 
heledaid jooni või ribasid (jalakalised); KAIKA 
c) väikesi hajutatud hi a 
esse 5, eledaid täppe, lühikesi jooni või ribasid 
ka Mad on Väikesed sooned ristlõikel luubi abil nähtavad 
s ippidena (kask), kuid sageli ei ole ka luubiga eristatavad, 
si a ea ja tengentsiaallõikel esinevad sooned pikemate või lühe. 
aokestena, meenutades nõelaga vajutatud jä. - 
liildäel“ei ole nad üldse märgatavad. gtksrsa S 


f 


1.5. Vaigukõisuä 


Mõnede okaõpuuliikide: (mänd, seedermänd, lehis) puidus Ab 
erilised kanalid, mis on täidetud vaiguga, Neid nimetatakse kl A 
käikude k's. Asetuse järgi puidus eristatakse Aet Ei 
horisontaalseid vaigukäike. Nad MR let, ler 

ni aiguki ä asuvad säsi e L 
haab ev ilinpit arvestatavad vertikaalsed ad 
nende; suurus ja hulk. Eorisontaalsed vaigukäigud on nähtav a 
nikrobkoobi abil. Vertikaalsed vaigukäigud esinevad ku ka 
tatult valgete (heledate) täppiäena tumedavärvuselises et a 
pediaal- ja tangentsiaallõigetel on vaigukäigud DAS. > es 
lühikeste pikivaokestena. Vaigukäike on mõnedel puuliikidel (m: 
rohkesti, teistel (lehis) napilt või puuduvad üldse (nulg). 


1.6. Säsi 

Säsi on varre või juure südamikus asetsev kude. Enamikul puulii- 
kidel on säsi rist1õikes Gmmargune, kmid tamne] on see tähtjas, lepal 
kolmnurkne, saarel nelinurkne ja haaval viisnurkne. Säsi läbimõõt on 
240015 Mis 

Kahe või enama säsi esinemist tüve ristlõikes loetakse puidu- 
rikkeks (vt. H. Untera "Puidurikked")» 


1.7. Väärsäsid 
, 


Väärsäsid on puidus parenhüümrakkudega täidetud putukate vigas: 
tuste kohad, Värvuselt ja pehmuselt nad meenutavad säsi, RistIõikel 
on väärsäsid nähtavad valgete või pruunide täppide või laikudena, > 4 
radtaal= ja tengentsiaallõikel sama ke lühemate või pikemate joon" 
a aastarõngaste piirjoontel. 
li kaes ri (kask, lepp) määramisel on väärsäsid 
“ olulisteks eristemistunnusteks. 


- 


1.8. Abitunnused 


Abitunnused täiendavad puidu määramisel ebaselgeid puiõu põhi- 
* tunnuseid, nagu mõnedel hajulisoonelistel lehtpuudel. 


10 


Värvus, Puidu värvus, eriti lüliga liikide malts- ja 20ldputdul, 
on oluline tunnus puidu määramisel, Värvuse annavad puidule Virve y 
vaik- ja parkained ning nende hapendumissaaõused, Iga puuliigi puidus 
le on iseloomulik oma looduslik värvus, mis võib muutuda teatud mill. 
ral sõltuvalt kasvukoha tingimustest, puu vanusest, tervisliluab 
seisundist jne. Meie puiduliikidest on tumedamad tamm, saar, jalakas, 
jugapuu; heledamad kask, pärn, haab. Mitmete liikide puit muudab väe 
vast õhu ja valguse käes (lepp). Puidu looduslik värvus mutub mitmõ- 
te füüsikalis-keemiliste ja bioloogiliste tegurite mõjul. Kuivamisel 
õhus hapendumisprotsesside toimel omandab puit hallika värvusp, Puidu 
värvust muudavad samuti puitu värvivad ja lagundavad seened, 
Tekstuur, Puidu tekstuuriks nimetatakse joonist, mis tekib 
puidu lõikopinnale aastarõngaste, säsikiirte ja teiste puidu koostis- 
osade läbilõikamisel, Ühtlase ehituse ja nõrgalt eristatavate aasta- 
rõngaste ning vähe arenenud säsiklirtega (kask, haab, pärn jt. haju- 
lisoonelised lehtpuud) puiduliikidel ei ole ühelgi 1õikel ilmekat 
tekstuuri. 
Selgelt eraldatavate aastarõngastega rõngassoonelistel Lehtpuu- 

del ja okaspuudel on ilmekas tekstuur, 

Läig e. Mõdede puiduliikide lõhestatud pinnad (radiaallõige), ole- 
nevalt selle valgustatusest, on osaliselt või kogu ulatuses (vaher) 
läikivad, Läiget põhjustavad säsikiired, mis on nähtavad hästi ra- 
diaaallõikel. Üldiselt on lõige vähe oluline abitunnus. 

Lõhn. Enamikul puiduliikidel on iseloomulik lõhn, mis oleneb vaik-, 
park= ja teiste ainete ning eeterlike õlide sisaläusest, Puidu Jõhn 
kaob. enamasti puidu kuivades, Ka kuivas olekus säilib lõhn mõnedel 
puuliikidel (kadakas, lodjapuu, kuslapuu), olles hea eristamistunnus. 
Puidu tihedus. Võimaldab puiduliikide suhtelist hindemist, 
mille järgi jaotatakse puit kergeks, keskmiseks ja raskeks, Võrdlemi- 
seks vajutatakse käilnega puitu ja otsustatakse selle järgi, kuidas see 
lõikab puitu. Selliselt on näiteks hästi võrreldavad haava ja pärna 
puit, 

Puidüllikide määramisel on võrdlemisi head abitunnused ka koore 

värvus“ja ilme, 


Š 2, MÄÄRAMISE JUHEND 
CI 

Puidu makjoskoopiliseks määramiseks on vajalikud järgmised abi- 
vahendid: 

1) terav nuga lõikepindade värskendamiseks; 

2) Iõikepindade niisutamiseks klaaspulk või pintsel, sest niis- 
kel pinnal on põhitunnused paremini eristatavad; 

3) 7«..10-koräse suurendusega luup, mis võimaldab paremii. 
erajäada puidu ehituse põhitunnusetd; ä 

4) "puidunööraja, 

Määremist alustatekse määratava puidu rist-, rediaal- ja tan- 
gentsiaalpinna siledaks 1õikemisega, sellele järgneb uuritava pinna 
veegagnii sutamine ja käsiluubiga uurimine, 

"Uurimistulemusi. võrreldakse määrajas kirjeldatud tunnustega, 
mille alusel tuleb otsustada puidu kuuluvus (osa I järgi) okaspuude 
(osa II) või lehtpuude (osa III, IV ja Y) hulka, Vastavalt nendele 
tabelitele tuleb edasi määrata puuliik. 

Puiõuliildde määremise tabelid on koostatud hargneval põhimõt- 
'te1, milles väiksema numbriga märgitud astmetes on antud üldisemad 
vunnused ja numbrite suurenedes on emtud äetailsemad tunnused, Igas 
astmes on kaks jaotust, milles on vastupidised tunnused, Määramisel 
valitakse sobiv tunnus. Viimase järel perema lehekülje Šärel olev 
muniber viitab edasi järgmisele astmele, Deteilsemate tunmste Leid- 
misega jõutakse lõpuks määratava puuliigini. 

Tähtsamad eristemistunnused on igas astmes jänedema kirjaga 
esikohale paigutatud. K 


3. I. FUIDU MAARAMINE MAKROSKOOPILISTE TUNNUSTE JÄRGI 


1. Puit ehituselt väga ühtlene. Aastarõngad selgesti eristatavad 
A eristatavad, 
kõiktäel lõigetel tumedavärvilistena j ää E 
ja tihedema ehitusega eg 
tõttu hästi nähtavad, TA 
Booni ei esine, mistõttu puidu ristlõikel ei ole märgatavat 
poorset ehitust. 
Säsikiired kitsad, ristlõikes ei ole nähtavad, ri 
, radiaallõikei 
nähtavad enam-vähem selgete läikivate ribadena, 
ede! a; del on V äigud, 8 esinevad TZ; E 
heledate täpikestena, mis on hästi nähtavad tumedas äus, 


-pikflõigetel nähtavad peente lühikeste kollakate või hallikate piki- 


joontena, mis mõnikord ainult luubiga nähtavad, Kunegi. ei esine vai- 
gukäike nii palju, et nad sernaneksid lehtpuidu soontest tingitud 
kogumikele (joon, 3). 


Joon. 3. Harilik mänd. Puit kolmes lõikes. 


Okaspuud. II 


Puit ebsüptlase ehitusega, kuna koosneb mitmesugustest rakku- 
dest, millest dm moodustumud sooned. 


Aastarngaste eristatavus mitmesugune: mõnel puiduliigil küllalt 
selge, mõnel pyuliigil aga kõikidel lõigetel üsna vähe märgatav. 

Sooned on olemas, nähtavad augukeste või täppidena. 

Säsikiired mitmesuguse laiusega, paremini nähtavad radiaallõi- 
kes, 


vjlalsudiigud puuduvad » + vn 2 


"2; Aastarõnga kevadpuit koosneb peamiselt ainult suurtest soon- 
test, mis ristJjõikel moodustavad palja silmaga nähtava selge augukes- 
te riba ja mis küllalt selgelt on eristatav sügispuidust, Sügispult 
tihe, mitmesuguse tekstuuriga väikeste soonte rühmituste tõttu 


(joon. 4), 


Joon. 4. Tamm, Puit kolmes lõikes. 


Rõngassooneli sed Jehtpuuä, 


Aastarõnga kevadpujäus ei 018 keste riba » » «»eee+» 3 


3. Kevadpuidus ristlõike] suured med täidetud tüllidega 
(välja arvatud mõned viimased koorealused aastarõngad), mistõttu nad 
mogäustavad valkjatest ja kollakatest täpikestest heleda riba. 

Varjatud rõngassoonelised lehtpuud, IV 

Aastarõnga kevad- ja ÕUS 8; e märgatavat vahet. 

Haju; melised Lehtpuud, 


4, II. OKASEUUD 


TOTAL VARAD 10.07 0) 0 ela ta A a TEA A AAA E 
lälipuit esineb . «««oseeeeeeeeruseeee 3 

2. Vaigukäigud puuduvad, 

Aastarängaste piirjooned selgesti eristatavad, enamasti korra- 
päraselt ringikujulised, kevadpuit hästi arenenud, üleminek sügis- 
puitu pikalääne, sügispuit veidi tumedam, Säsikiired nähtavad luubi- 
ga (joon. 5). 

Puidu värvus on valge kollaka või nõrgalt hallika varjundiga. 

Puit kerge, pehme, kergesti ja siledalt lõhestatav, radiaallõi- 
kes nõrgalt läikiv. 

Koor noores eas sile, läikiv, tumepruun või hall, vanemasyeas 
valkjas- või mustjashall, korbaga ja vaigupesadega. 

Nulg (Abies HiL1) 

Vaigukäigud esinevad Laja; atult ja mittearvukate täppide 
na sügispuidus, pikllõigetel tumedate joontena, enamasti ainult Jluu- 
bi all märgatavad, 3 

Aastarõngad hästi nähtavad kõikidel lõigetel, korrapäraselt 
ringilujulised, kevadpuit hästi arenenud, üleminek siügispuitu hari 
likult pikeldane, sügispuit kitsas, veidi tumedama värvusega (joon.6). 

Puidu värvus valge, nõrgalt kollaka või pruunika varjundiga. 

Puit pehme ja kerge, hästi lõhestatav, radiaallõikes sametja 
läikega, 


Joon. 5. Nulg. Abies Hill. 
Ristlõig8 (suuren- 
äys 30 x). Aasta- 
rõngad hästi oris- 
tatavad tumeda sü- 
gispuidu tottu. 


Koor noores eas sile, 
pruunikaspunane, vanemas 
eas hallikaspruun, ümmargus- 
te või ovaalsete soomustega, 
õhukese korbega. 


Harilik kuusk 


3, Vaiguköigud puuduvad, Aastarõngad harilikult kitsad, enem- 
vähem lainjate piirjoontega » » » » «+» oreee sees eee «4 

Vaigukäigud esinevad. aastarõngäd peaaegu alati ringikujuli sed 
E RITES aata OT od 

4. Lülipuit helepruun, kollaka või hallika varjundiga maltspuit. 
mitte alati küllalt teravalt eristatav , - » « 


kara MO 002 


| 
| 


Joon. 6. Kuusk, harilik - 
Picea abies Karst. 
Ristlo186 (suuren- 
äys 30 x). Aasta- 
rõngad hästi oris= 
tatavad, üleminek 
kevaäpuidust sügis- 
puitu (ühes aasta 
rõngas) pikaldane. 


Tülipuit punakaspruun, maltspuit kitsas, valge või kollakas 
valge, lülipuit selgesti eristatav. 

Aastarõngad kitsad, hästi eristatavad kõikidel lõigetel, rist- 
lõikes lainjad. Kevaäpuit hele, sügispuit tume, üleminek ei ole te- 
rav, sügispuit kitsas, 

Säsikiired ei ole nähtavad. 

Puit tihe, väga kõva, raske, lõhnata, Koor sile,vlaiguline, 
punakaspruun, 


5. Puit lõhnata või üsna nõrgalt lõhnav, pehme ja kerge. Lüli- 
puit pruunikashall, maltspuit valge, selgesti eristatav. Koor kiud- 
ne, hellikaspruuna . M 

õi Harilik elupuu (Thuja oceidentalis L.) 
; 

Puit omapärase Jõhnaga. Lülipuit kollekas- või punakaspruun, 
kohati violetja värjundiga, Maltspuit kitsas, kollakasvalge. 

Aastarõngad enamasti lainjad, kitsad, ebaibtlase laiusega, ke- 
vaäputtihästi arenenud, üleminek sigispultu järsk, sügispuit kitsa, 

t raskesti lõhestatav, võrdlemisi kõva, keskmise raskusega, 

Koor kiudne, punakaspruun. 

Eerilik kadakas (Juniperus communis 1.) 
' 


A 6. Maltspuit kitsas (harilikult alla 20 aastarõnga) . « .. 7 


Maltspuit Lai (harilikult üle 20 aastarõnga), nõrgalt kollakas- 
või punakasvalge, lülipuit kollakas või punakaspruun. Värskelt raiu- 
tud puudel on malts- ja lülipuidu erinevus nõrk, hiljem aga väga 
selge, 

( Aastarõngad on hästi eristatavad kõikidel lõigetel, selgelt 
kahevärvilised, Kevadpuit hele, sügispuit tume, üleminek kevaädpui- 
dust sügisputtu terav, 

Vaigukäigud on suured (G kuni. 0,3, mm), neid on võrdlemisi Toh- 
kesti, rästlõikes nähtavad valgete väppidena, pikilõigebel heledate 

KA ja hallide joontena (joon. 7). + 

Sõslkiired nähtavad luubiga. 

Puit keskmise raskusega ja keskmise kõvadusega, hästi lõhesta- 
tav, 

Koor noores eas sile, kollakaspruun, vanemas eas sigavarõmeli- 
se punakaspruuni. korbaga. 


- 


Joon. 7. Mänd, harilik = 


kerge. 


Ristloige (suuren- 
dus 30 x). Aasta- 

« — rõngas kehevärvili- 
ne, üleminek kevad- 
KA EL2 sügispui- 
uw järsk. Vaigukäi- 
ke sügispuidus 
vordlemisi palju. 
Säsikiired on kitsad. 


7. Lülipuit roosakas- või kollakaspruun, üleminek maltspuitu 


alati mitte küllalt selge; maltspuit roosakas- või kollakasvalge, 
sageli võrdlemisi kitsas. 


Aastarõngad selgesti eristatavad, kevad- ja sügispuidu erista- 


tavus võrdlemisi selge (joon. 8). 


Säsikiired luubiga nähtavad ristlõikel. 
Vaigukäigud väikesed,neid on vähe. Puit võrdlemisi pehme, 


Tõe ta TLAD KevŠdpuit helepruuni varjundiga, erineb teravalt hästi arenenud tu- 
Pseudotsuga Carr. mepruunist sügispuläust (joon. 9). 


Ristlõige (suuren= 
äus 30 x). Aastarõn- 
gas kevadpuit sügis- 


rdt 17 Joon. 9. Lehis - lerix Mill. 
võrdlemisi napilt. Ristlõige (suuren- 
Süsikiired kitsad. äus 30 x). Aasta- 


rõngas kevadpuit 
sügiapuidust 8e1- 
gesti eristatav. 

” Vaigukäigud väi- 
kosed, napilt, 

« Süsikiired kitsad. 


Koor noores eas sile, rohekashall, vanemas eas päksa tumepruuni 
rõmeli.8e korbaga, 


pale PA Vaigukäigud väikesed, vähearvulised. 


f Lülipuit tume-punakaspruun või pruun, selgesti maltspuidust Säsikiired silmaga nähtavad radiaallõikel, teistel lõigetel 
eristatev, maltspuit kollakas- või punakasvalge. i Tuubiga. 
Maltspuit kitsas, valge, nõrgalt kollaka võt pruunika varjundi- Puit heade mehaaniliste omadustega, võrdlemisi räske ja kõva. 
Ga. “ Koor noores eas sile, läikivhall, vanemas eas paksu sügavarõme- 
Aastarõngad hästi eristatavad kõikidel lõigetel, kahevärvilised. lise korbaga, puit karmiinpunane, 


Lehis (Larix Mill.) 
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+ 5. ITI. RÕNGASSOONELISED LEHTFUUD 
a 
1, Väikesed šooned aastarõnga sügispuidus moodustavad ristlõi- 
kel heledaid radiaalseid säsikiirte siunas kulgevaid enam-vähem 
radiaalseid ribasid. 
Maltspuit kitsas (tavaliselt 6...10 aastarõngast), kollakas- 
valge, selgesti eristatav kollakas- kuni tumepruunist lülipuidust. 
Ristlõikelt vaadatuna koosneb kovaäpuit ühest või mitmest ppast 
suurtest soontest, Pikilõikel on aastarõngaste piirjooned nähtavad 
sügavate vaokestena, 4 


Süsikiired on kitsad ja 
laiad; laied on ristlõikel 
nähtavad heledate läikivate 
ribadena, radiaallõikel pik- 
kade heledate või tumedate 
läikivate lintidena, tangent-= 
siaallõikel piklike, keskelt 
paksenenud tumedate kitsaste 
ribadena (joon. 10). 


Joon. 10. Tanm - Gueroug L. 


Ristlõige (suuren- 
äus 30 x). Väikesed 
sooned. radiaalsete 
heledate ribadena. 
laiad säsikiired 
hästi nähtavad. 


(JI 


A 


Puit on kõva ja võrdlemisi raske, hästi lõhestatav. 
Koor noores eas hall, läikiv ja sile, vanemas eas väga paksu 
sügavarõmelise tumepruuni korbaga, 
Harilik tamm (Gzercus tobur 1.) 


Väikesed sooned ei moodusta ristlõikel heledajäd radjaa) seid 
ribasid. 6VMe «,0'e a ole 4 eis e ale aja e ve eea ee 2 


2, Väikesed sooned aastarõnga sügispuidus moodustavad ristJõi- 
kes pidevaid aastavõngaste piirjoontega paralleelsejd (tangentsiaal 
seid) lainjaid (sema aastarõnga kevadpuiäu läheduses) või sirgeid 
(aastarõnga piirjoone läheduses) jooni või ribasid ....... 3 
“— väikesed soonsd mooõustavad ristlõike) heledaid täppe või ka 
katkevaid lainjaid tangentsiaaljooni » « « »»++ee+e+ea 9 

3. Maltspuit kitsas, selgesti eristatav lülipuidust . , . . 4 

Maltspuit Jai, hele, ebaselgesti eristatav helehallikaspruunist 
lülipuidust, 

Aastarõngad ristlõikel hästi eristatavad kevadpuldus olevate 
suurte soonte tõttu, Ristlõike sägispuidus moodustavad väikesed 8o0— 
ned heledaid tangentsiaalseid lainjaid ribakesi, mis aastarõnga 
piirjoone läheduses muutuvad peaaegu sirgeteks, 

Säsiklired on väga kitsad, ristlõikel ei ole ilma luubita näh- 
tavad, raäiaallõikel nähtavad kitsaste lühikeste ribakestena, värvu- 
selt ümbritsevast puidust ei erine, tangentsiaallõikel ei ole märga- 
tavad, ; , 
gi Puit keskmise raskuse ja kõvadusega, halvasti lõhestatav, ena- 
masti kaldkiuline, 

Koor hall või hallikaspruun, sile, vanemas eas eraldub õhukeste 
laikudena. 


Künnapuu (Ulmus laevis Pa11.) 

4. Maltspuit kitsas (3...5 aasterõngast), helekollane. Lülipuit 
kollakas või tumepruun, maltspuit hästi eristatav. 

Väikesed sooned ristlõikel vaadatuna nähtavad heledate tangent- 
siaalsete lainjate ribadena, i 

Säsikiiri palju, ristlõikes hästi nähtavad ilma luubita. 

Puit väga raske ja kõva, 

Koor sile, läikiv, hallikaspruun, 

Harilik kuldvihm (Leburnum anadyroides 
Medic.) 
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11. Herilik jalakas - 
Ulmus glabra Huds. 


Ristlõige (suuren- 
äus 30 x). Väikes- 
te soonte riihmitu- 
sed hejali paikne 
vate valgete täppi- 
dena. 


maltspuit kitsas (8...10 aastarõngast), hele, kuid mitte hele- 
kollane; lülipuit punakas- või tumepruun, teravalt eristatav, 

Aastarõngad hästi eristatavad, Ristlõike sügispuidus moodusta- 
vaä' väikesed sooned pidevaid heledaid tõngentsiaalseid lainjaid ri- 
pasid või jooni (Joon. 11). 4 

Säsikiired kitsad,,radiaallõikes puidust tumedemad, pruunide 
kitsaste ja lühikeste ribadena või täppidena, andes puidule omapä- 
rase tekstuuri. g 


Puit võrdlemisi raske ja kõva, enam-vähem sirgekiudne, 
Koor hallikaspruun, sigavarõmelise korbaga. 


Harilik jalakas (Ulmas glabra Huds.) 
5. Maltspuit on Jai, nõrgalt kollakasvalge, lülipuit kollakas- 
pruun, tihti nõrgalt eristatav. 
Aastarõngad ristlõikes selgesti eristatavad, vanadel puudel 
koore Jäheduses nõrgalt lainjad; pikllõikel puit ribalise tekstuuri- 
ga. Sügispuit tume, Ristlõikel vaadatuna väikesed sooned koondunud 


Joon. 12. Saar - Erexinus 1. 


Ristlõige (auuren- 
dus 30 x). Väikesed 
Maa ao OA tATAA 
eleda: ent- 
alasisotd jooni. 


rühmadesse ning nähtavad heledate täppidena; laia aastarõnga korral 
sügispuidu välise ääretläheduses täpid moodustavad lühikest, katke- 
vaid, üksteise suhtes nurga all asetatud jooni (Joon, 12). 

Säsikiired kitsad” radiaallõikes nähtavad ribadena, 

Puit võrdlemisi raske ja kõva. 

Koor noores eas rohekashall, vanemas eas hallikaspruun, peente 
pilmti ja risti paiknevate lõhedega, 


KI Herilik saar (Erexinus 0x018402 1+) 


Maltspuit kitsas (harilikult 3...+ aastarõngast) kollakasvalge,“ 
hästi eristatav kollakas- või rohekaspruunist lülipuiõust. 

Aastarõnga piirjooned ristlõikel veidi nurgelised, Suured 800- 
ned kevadpuidus, välja arvatud 1..:2 viimast koorealust aastarõngast, 

väide" äljidega ning moodustavad heledaid kollakaid täppe. 

Ristlõikel vaadatuna moodustavad väikesed sooned sügispuidus hele- 
äatd täppe või herelisi, katkevad tengentsiaaljooni (aastarõnga 
piirjoone 1äheduses) . 

Säslkiired kitsad, neid on rohkesti, ristlõikel ei ole nähtavad, 
rediaallõikel nähtavad kitsaste Jühikeste, heledate läikivate ribade- 
na, 


Puit on väga raske (0,83) ja kõva, raskesti lõhestatav, 
Koor on peks,' hallikaspruuni silgavarõmelise korbaga. 


Herilik robiinia (Robinia pseuäoagasis 1.) 
r 


6. TV. VARJATUD RONGASSOONELISED LEHTPUUD 
1. Ristlõikel kevsõpuit väga selge, sest siin on sooneä tundu- 
valt suuremad: kui sügispuidus, mistõttu mõned üksikmd sooned on ko- 
guni luubiga selgesti nähtavad . A E OPL 0 2 
Ristlöikel kevadpuit nõrgemini eristatav, moodustades kitsa, 


luubiga nähteva heleda riba, Kevaäpuidu sooned ei ole seejuures Suu 
remed, veid ainult tihedamalt paigutatud kui sügispuidus, Üksikud 
sooned ei ole kevadpuidus nähtavad » » o|W eee eses 6 
2, Bistlõikel on säsikliri rohkesti jä nad on enem-Vähem 381- 
gosti Jaubita nähtavad.» «eee eeter tt TTT 


ea 


” 


Ristlõikel sä: ed juubita ei ole nähtavad. Sügispukdus 
väikesed sooned mooõustevad ristlõikel heledaid tengentsiaaljooni, 
kevadpuit väga selgesti eristatav, 

Maltspuit helekollane. lülipuit tumepruun väioletja varjundiga, 
nästi eristatav, 

Puit kõva ja raske, 

Koor noores eas sile, läikiv, hallikasroheline, Vanemas 6a8 
kestendav, helehall. 


Suur Jäätspuu (Carasana orboreseena Tam.) 

. Sügispuiõus moodustavad väikesed sooned v4, stLölkel Juubiga 
mõhtavaid heledaid täi a, joon; en Ta 
“ särtepuidus ei moodusta võikesed sooned ristlõikel holedäid 
täppe ja jooni (luubiga vaatlemisel) «e + ee +oeenesee 


4, Väikesed sooned moodustavad Jühikesi jooni sigiepuidus, ELSt- 


lõikel kovadpuit selgesti eri statav. 
Malt: 4 sidruni ent, VÕrÄLemis; 


pruun, selgesti eristatav. 

Säsiklired rohkearvulised, rist1lõikes nästi nähtavad, 

Bäsi kitsas. 

Puit kõva ja raske, halvasti Lõhestatav, 

Koor hele, madalate piktlõhedega, korgirikas. 

Harilik kukorpuu (Berberis V4168748, 1.) 

Väikesed sooned moodustavad üksikuid täppe, Maltspuit võrd end.» 
si kitsas, punakasvalge, lülipuit pruunika8; kevadpuit selgesti eris- 
tatav, , 

Säsi lai (5 mm ja ensmgi läbimõõdus). 

Säsikiiri on rohkesti, ristlõikol on nad hästi. nähtavad, Laie- 
nevad koore suunad, 

Puit kõva ja raske, 

Koor punakaspruun, sile, Täikdv. 

Kibuvits (Rosa L-) 

5. Väärsäsid esinevad vähesel arvul, säsikiired väga kitsad. 

Maltspuit kitsas, punakasvalge, lülipuit kollakaspruun, alati 
ei ole selgesti eristatav. 

Ruäiaeliõikel aastarõngad kitsaste helepruunide joontega 861- 
gesti eraldatud, Ristlõikel kevaäpuit väga selgesti nähtav. 


, lälipuit kollakas 


7 


s 


Säsikiired väga kitsad, ristlõikel vaevalt nähtavad. 
Puit raske ja kõva. 
Koor kauemat aegd, sile ja läikiv, eraldudes pikiribadena, vane- 


mas eas on korp väikeste madalate rõmedega, 
K 


/ Harilik kirsipuu (Cerasus vulgaris Mi11.) 


Väärsäsid puuduvad, Säsikiired kitsad, ristlõikel nähtavad. 


Maltspuit kitsas, punakasvalge; lülipuit tume-punakaspruun tu- 
meäate pikiribadega ristlõikel, selgesti eristatav. 


Puit repke ja kõva, halvasti lõhestatav. 
Koor nõores eas tume ja sile, vanemas eas tume, sügavarõmelise % 
korbaga, ' 


6, Süsiklired kitsad, Judd Juubita nähtavad, Väärsäsid puudu- 
vah, 

Maltspuit võrdlemisi lai (harilikult üle 10 aastarõnga), nõrgalt 
punakasvalge, liilipuit kollakas- või hallikaspruun tumedamate piklike 
ribadega radiaallõikel, 

Aastarõngad ristlõikel kitsaste tumedate joontega eraldatud. 

Pult keskmise raskuse ja kõvadusega, hästi lõhestatav, toorelt 
Lõhnav., 

Koor sile, tumepruun, Toostekaspruunide Lõvedega, 


Bäsikiired kitsad ilma, luubita ei ole nähtavad, .,.pe 7 


"7. Lülipuit oranž- vi Lakaspruun,rradiaallõikel Täikiv... 8 

tTüllpuit violetjaspruun, tumedate piklike ribadega radiaal1öi— 
kel, maltspuidust selgesti eristatav. Maltspuit kollakas- või puna- + 
kasvalge. Säsiklired kitsad, ristlõikel ei ole nähtavad. 

Puit väga raske ja kõva, halvasti lõhestatav, Ristlõikel kevad 
puit nähtav üsna kitsa ribana, 

Koor helepruun, madala rõmelise korbaga, 

Harilik sirel (Syüinga vulgaris L.) 

8. Väikesed soomed moodustavat sügispuidus enam-vähem radiaal- 

seid heledaid ribasid ristlõikel, mistõttu tekib omapärane võrguku- 


äuline tekstuür, Aastarõngad hästi eristatavad, Maltspuit kitsas, 
kollaka varjundiga. Lülipuit oranžpunane, 
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” 


Puit keskmise raskuse ja kõvadusega, halvasti lõhestatav, 
foor noores eas kiudne (Sisekoor), tumepruun, madalarõmelise 
korbaga, 


Väikesed sooned sügispuidu ristlõikel ei moodusta radtaalsejd 
ribasid. 

Aastarõngad ei ole küllalt teravalt eristatavad, Maltspuit kit- 
sas, helekollaka varjundiga, lülipuit kollakaspruun. 

Puit kerge ja pehme, hästi lõhestatav. Koor sile, läiketa, hall 
või tumepruun heledemate lõvedega. 


- 
Harilik paakepuu (Frangula almas M411.) 


T« OV. HAJULISOONELISED LEHTPUUD 


1. Ristlõikel suured sooned peaaegu ühtlaselt kogu aastarõngas 
hajutatud ning hästi nähtavad igal lõikel (joon. 13). Maltspuit hal- 
likasvalge või kollane, hallikaspruun, mitmesuguse laiusega, lüli- 
puidust ebaselgelt eristuv. Liilipult tumehall või =pruun, pikilõikel 
tihti mistjad ribad või täpikesed, 

Säsildired: väga kitsad, ristlõikel vaevalt nähtavad, 

Puit keskmise raskuse ja kõvadusega, hästi lõhestatav, 

Aastarõngad ei ole eriti selgesti eristatavad, 

Koor noores eas sile, valkjate õhulõhedega, vanemas eas hall, 
väga sügavarõnelise korbaga, 

Pöhklipuu (Juglens 8, Lx) y 

Ristlõikel suuri sooni. ei ole ja sooned oi ole luubita nähta- 

2, lülipuit esineb... ...epeeeeaseeaeeeee 2 

lülipuit puudub , » » «ee voe»oeeesseesneus ee Ü 

3. Aastarõngaste piirjooned võrdlemisi korrapäraselt ümmargu- 
a AMI M TT A 1 PD A SE ANDVA 

Aastarõngaste piirjooned lamšäalt lainelised, heledate joontena 
nähtavad. “ 

Säsikiiri rohkearvuliselt, ristlõikes nähtavad. Säsi väga suur 
(kuni 10 mm). 


Maltspuit kollakasvalge, lülipuit kollakashal1, nõrgalt erista- 
tav. 
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Joon, 13. Pähklipuu = 
Juglans 1. 
Ristlõige (suuren- 
äus 30 x). Suured 


sooged on kogu aas- 


tarongas ühtlaselt 


hajutatud ja nähta- 


vad augukestena. 


“ 


Puit suhteliselt kerge, kuld võrdlemisi kõva, 
, Koor kollakashel1, paks, sügavarõmelise kiudse korbaga. 


a vaaasakta eälasvad m VA AOSA 

Väineeld puuduvad /....+. mb ees 6 

5. Wäänsisid esinevad, tumedate joontena on nähtavad eriti piki- 
lõigetel. š 

Aastarõngad tumedate piirjoonte tõttu hästi eristatavad kõiki- 
del lõigete]. 
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9968. 14, Pihlakas - 
Sorbus L. 


Ristlõige (auuren- 
dys 30 x). Aasta- 
rongaste piirjoo- 
ned selgesti eris- 
tatavad. Sägikii- 
red ei ole nähta- 
vad, 


Maltspuit lai, nõrgalt 
punakasvelge; lülipuit hal- 
likaspruun, äelgesti eris- 
tatav. 
Säsikiired rist- ja 
teügentsisallõikel ei ole 
nähtavad, nõrgelt märgeta- 
vad radiaallõigetel (joon: 
14). 
Puit keskmise kõvaduse ja raskusega, halvasti lõhestatav 
radiaallõikel läildv, 
Koor noores eas sile, läikiv, punakaspruun, vanemas eas läiketu, 
halls 


, 


Harilik pihlakas (Sorbus aucuparia L.) 


Väärsäsid esinevad mõõdukalt (8. alba) või rohkearvuliselt 
(8. caprea) või puuduvad (8. £ragilis). 


N 


Aastarõngaste ed nõrgalt eristatavad. 

Säsikiired ei dle üheski lõikes nähtavad, 

Maltspuit valge“(8.alba, 8.fragilis) kuni punakas- või kolla- 
kasvalge (8.caprea); Jülipuit punakaspruun (8.caprea) või tumepruun 
korratute hallide või'tumedate viirudega pikilõikes (8.alba, 8,fra- 
gilis), ebaselgelt eristatav. 

t kerge või ke: 80 raskusega. 

Koor sügavarõmelise korbaga, 

i Pajud (SALIX Gps 1) 

6. Aastarõngad on ristlõike] eraldatud tumedate piirjoontega, + 
pikllõikel nõrgalt nähtavad. 

Maltspuit punakasvalge, Jaf, (harilikult üle 10 aastarõnga), 
mitte aleti küllalt selgelt eristatav punakaspruunist lülipuidust. 

Bäsikiired ristlõikel ei ole nähtavad, raäiaallõikel nähtavad, 

Väärsäsid puuduvad, 

Puit on raske ja kõva, 

Koor hallikas. või pruunikasmast, eraldub laikudena, 


Õunapuu (Malus M111.) 

Aastarõngad on selgesti eraldatud kitsaste heledate ioonte- 
68. 

Maltspult kitsas (alla 10 aastarõnga), nõrgalt kollakas- või 
punakasvalge; lülipuit kollakaspruun, halvasti eristatav. 

Sööiklired ei ole ristlöikel nähtavad. 

Puit on raske ja kõva, 

Koor noores eas sile, hele, vanemas 8as kiudne, madalätõmeline, 


7. Säsikdired ristlõikel luubita nähtavad... =... 8 
Säsikkired ei ole ristlöikes Juubita nähtavad , .. . . » » 13 


8. Väärsäsid esinevad, puit punakaspruun . ».5.+>..+%+ 9 
Võärsäsid puuduvad, puit ei ole punakaspruun . . « » . . - 10 


9. Vöärsüsi võrdlemisi rohkesti. Laiu säsikiiri keskmiselt, 
rästlõikel on nad läiketa (liitsäikiired), tangentsiaallõikel näh- 


tavad pikkade pruunikate Jäätsekujuliste,joontena. 


Aastarõngad võrdlemisi ümmargused, halvasti eristatavad, laiade 


säsikiirte kohal on aastarõngaste piirjoon lainjas (joon. 15). 
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pr 


Joone 15. Must Jep - 
Algus glutinoga 
Gaertp. 
Ristlo: 


j002 
sikiirte kohal 
lainjad. Säsikii- 
red laiad ja kit- 
sad. 


Puit kasvaval puul kollakasvalge, pärast langetamist muutub 
üsna pea aga punakas- või hele-punakaspruuniks, võrdlemisi kerge ja 
pehme, hästi lõhestatav, radiaallõikel mõõduka läikega, vahel esineb 
hallikaspruun väärjülipuit. 

Koor noores eas sile, tume, Vanemas eas tumepruun, sügavarõme- 


a 2 Sa Sanglepp 6. mastlepp Algus glutinesa (L) daorin 


Väärsäsi võrälemisi napilt. 
Laiu säsikiiri vähe, nad on liitsäsikiired, 
Aastarõngaste piirjooned ni t Jainjad. 
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Puit punakaspruun, hästi lõhestatav, läikiv ja kerge. 
Koor sile, hakl, läikeva. 
* 
*J Hall lepp e. valge lepp (Algus incana 
; Hall lepp e. valge le; (ilmus jooma (3) 
10. Aastarõngaste piirjooned korrapärased, eristatavad , , 11 
Aastarõngad ristlõike] nõrgalt nähtavad, kitsaste heledate piir- 
joontega (joon. 16). 
Säsikiired ristlõikel nähtavad, kitsad; radiaallõikel moodusta- 
vad puidüst veidi tumedamaid tuhme ribasid või täppe. 

2 Puit nõrgalt punakasvalge 
või kollakasvalge, radiaallõi- 
kel rasvase läikega; pehme ja 
väga kerge. 

Koor noores eas sile, puna- 
kaspruun, vanemas eas tume, sü- 
gavarõmelise korbaga. Ristlõikos 
on koores leegikujulised või 
kolmurksed säaikiired. 


Pärn (filia 1.) 


Joon. 16. Pärn - Tilia 1. 


Ristlõige (suuren- 
äys 30 x). Aasta- 
rongad norgalt 
eristetavad, nen- 
de piirjooned on 
“heledad. Säsikii- 
red nähtavad. 


11. Ristlõike] aastaröi Vähem. 881 edate 
äoontega . » « «e oe eeeeareneeeaeesu eee 19 


Aastarõngaste piirjooned tumedate tega, ümmargused, 
hästi eristatavad, laiade säsikiirte kohal nõrgalt Jainjad. 


Säsikiired kahesugused:; kitsad ja laiad, ristlõikel laiad säsi- 
kiired nähtavad läikivate ribadena (pärissäsiktired), kitsad säsi- 
kiired vaevalt.nähtavad; radiaallõikel on säsikiired nähtevad mitme- 
suguse suurusega läikivate lintide või täppide näol; tangentsiaal 
lõikel lajad säsikiired nähtavad madalate läätsekujuliste moodustis- 
tena (joon. 17). 

Puit ühtlase punakas- 
valge värvusega kogu rist- 
Iõikes; vanadel puudel esi- 
neb punakaspruun väärldli- 
puit, 

Puit võrdlemisi kõva ja 
raske. 


rilik pöök 
(Fagus sIlvaiioe 1.) 


Joon. 17. Harilik pöök = 
Pagus siivatids. 
Ristlõige (suuren- 
äys 30 x). Aasta- 
rõngaste piirjooned 
ümmargused, häati 
eristatavad, laiade 
sägsikiirte kohad 
nõrgalt lainjad. S4- 

sikiired kitsad ja 

laiad. 


Aast; aa iatavad rist; ed võrd; 
korrapäraselt ümnergused ja nähtavad kjtsaste tumedate joontena, 
Säsikiired on"laiad ja kitsed; laiad säsikiired (liitsäsikii- 
ed) on rist1lõikel nähtavad tuhmide, läiketa ribakestena, tangent- 
Sieallõikel pikkade kitsaste ribakestena. 
Puit nõrgalt junakesvalge, keskmise raskusega ja kõvadusega. 


Koor sile, läikiv, hall, pruunikate lõvedega. 
Harilik sarapuu (Corylus avellana L.) 


Aastjarõngaste e ja selge, eristatavad ae * 
9 + 
Büsikiiri ristlõikel rohkesti, nad on kitsad ja nähtavad; 
radiaallõikel nähtavad kitsaste läikivate ribakestena (kuni 0,5 mn 
kõrgused), mis annavad puidule omapärase tekstuuri. 
base; svalge, T eel siidja a, 
võrdlemisi raske ja kõva, vanemas eas esineb sageli hallikas väär- 
lülipuit, 
Koor noores eas sile, hele, vanemas eas tumehall, madalarõme- 
ise korbaga, 


13. Rist, a vaat, e nähtavad hele- 
ldavantkooLd end ta maksate kaltael) e; +" 8 "416 1p e "6 o Tealkel sj 414 

Rist; ub; vaat] eni se], sooned nähtavad heledate % = 
äena. 

Väärsäsid esinevad, pikllõikel on nad eriti hästi nähtavad tume- 
pruunide täppide ja joontena, ristlõikel täppide ja käarjate joonte- 
na, C 


Rist- ja tangentsiaallõikel on,aastarõngaste piirjooned võrdle 
misi selgesti, raäiaallõikel halvasti eristatavad (joon 18). 4 

Sästldired kitsad; rist ja tangentsiaellõikel ei ole nähtavad, 
raäiaaliõikel nähtavad kitsaste ja läikivate ribadena, 

Puit punakas- või kollakasvalge, võrdlemisi raske ja kõva, hal- 
vasti lõhestatav, radiaallõikel läikiv. 


Koor noores eas tumepruun,*läikiv, lõvedega, hiljem valge 
tohuga ja tumepruunide Iõvedega. 
1) Vanemas ea8 koor sile kestendav 
Sookask (Betula pubescens Ehrh.) 
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2) Vanemas 8 koor sü- 
gavarõmefise musta korbega. 


Arukask 
(Betula pendula Roth.) 


Joon. 18. Arukask - Betu: 
Terrusoga Ehrh. 
Ristlõige (suuren- 
äys 30 x). Aanta- 
rongaste piirjooned 
eristgtavad. Sooned 
ristloikes luubi 
abil vaatlemisel 
nähtavad heledate 
täppidena, 


14. Väärsäsid esinevad helepruunide joonte või täppidena; esi- 
mevad seesmistes aastarõngastes. n 

Aastarõngad hästi eristatavad, kitsaste tumedate piirjoontega. 

Säsiklired rist- ja tangentsiaallõikel ei ole nähtavad, radiaal- 
lõikel ei ole nähtavad, radiaallõikel esinevad läikivate ribadena 
(joon. 19). 

Puit ühtlaselt valge,üsna nõrga roheka varjundiga, sageli esi- 
neb punakaspruun või hallikaspruun väärlülipuit, Puit kerge ja peh- 
me, hästi lõhestatav. 
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Joon. 19. Harilik haab - 
Populus tremula 1. 


ei ole nähtavad. 


” 


Koor noores eas helehall 
või rohekashall, sile; vane- 
mas ees tumehall või tume 
rohekashall, sile või maäela- 
rõmelise korbaga. 


Harilik haab 
(Bopülus tremula 1.) 


Väärgäsid puuduvad ....,* 15 


15. t ühtlaselt pruunikaspunane, raske jja kõva, mõnikord 
esineb hak) väärjülipuit. 


M Aastarõngad kõikides lõigetes nõrgalt eristatavad, 
Säsildired rist- ja tangentsiaallõikel ei ole nähtavad, radiaal- 
1öikel nähtavad kitsaste ribade või täppidena. - 
Koor tumepruun, väga sügavarõmelise" korbaga. 


Harilik pirnipuu ( 
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Puik ühtlaselt nõrgalt 8 Vi akaBv: 


raskusega, pehme, 
Aastarõngaste piirjooned heledad, nõrgalt eristatavad (joon, ?0), 


Joon. 20. Harilik hobukasten - 
Aesculus hippocastanum 1. 
Ristlõige (suurendus 30 x). 
Aastarongaate piirjooned 
heledad, norgalt erista- 
tavad. 


äikivate ribakestena nähtavad, 


Säsikiired ainult radiaallõikel 
Koor noores eas sile, mitteläikiv, kollakashall, vanemas eas 
tume, sile, laigulise korbaga. 


8. HUU- JA east EESII-, VENE- JA LADINAKEELNE NIMESDIK 29. Pöök, harilik = ÕJR NECHOD HIM - Pagus silvatioa 1. 
4 ” 
ssponeücknü 


Arukask ve = 6epesa ÖODOLABUATAT 30. 
Bbatsuuga A 4 JKOTOYTA A Selag AKAMIA 
Elupuu, harilils = TYA SANANHAA 31. Saar, harilik = 0EHb OOHKHOBEHHAA 


Haeb, harilik ' — OCMBA 2: 32, Sanglepp = ONEXA VEPHAA MIK 


KIeÄKAT 
Hobukastan, harilik — 
t iikakaessa f 33. Sarapuu, harilik” = Memeua OSUKHOBOHHAA 
* aris 1. 

e eve sii tõstke Vi SS ji 
Jugapuu, harilik 100 aronnud, Tara a 35. Sookask pesa Mymxora A s 

Ki NS asponehorni M i ä 
Kadakas, harilik MONKEBEJISHEK ž Jr Ta = N/6 VEPeMIATU! 

OÕHKHOBEHHHŽ » Toomingas, har: rea 

Kibuvits, harilik MHIOBHEK, POBA 38, Türnpuu, harilik = — ZECTED OJAGNTONLEHA 


fa 39. Vaher, harilik = KIOH OCTPANNOTUA 
Kirsipuu,” harilik BMUHA OÖHKHOBEHHAS ' 
(754 40, Õunapuu = AÕNOHA 


Robkinia, harilik 


Kukerpuu, harilik ÕAPÕAPNO OSHKHOBEH= 
HAA 

Kuldvihm, harilik OOÖOBHNK AHATMpO- 0 Li burnum anegyroides 
AOTHHA Medic, 

Kuslapuu, harilik MUTONOETB OÖHKHO- = - Lonicera Xylosteum L. 

Kuusk, harilik nr 2 

Künnapuu. £ Ba8 Taukui 

Teeder, punane ÕyauHa KpacHaa San 

Lehis JNOTBEHHHUA Larix MIIL. 

Lepp, hall ONBXA OLPAA WIM Alnus 'äicana (L) 
Serar a Moench. ; 

Löätepuu, suur kaparaHa ABEPOBEI-- - Oarsgena arbosces - 
HAA HIM KONTAR Taki 
AKAUAA 

Mõnd,»harilik COOCHA OGHKHOBEHHAA 

Nulg: MÄxTA 

Paakspuu, harilik KPylmua ONbxoBHNHaA - Fra aa 

Paju na " - Salix sp. 1, 

Pihlakas, harilik DAGAKHG OÕHKHOBEHHAA — 

Pirnipuu, harilik — — rpyma OOHKHOBSHKan — Pyrus communis 

Ploomipuu, harilik olBa NOMANKAA 

Pähklipuu “= ODEX 

Pärn JANA 
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